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Schichtstof f 

Die vorliegend Erfindung betrifft inen Schichtstoff 
mit verbesserten mechanischen Eigenschaf ten und ver- 
bessertexn Brandverhalten bei Einsatz als TrHgerbahn 
ftir Dach- und Dichtungsbahnen • Solche Dach- und 
5 Dichtungsbahnen Bind meist mit einer ein- Oder beid- 
seitigen Bitumenschicht versehen, k&nnen aber auch 
eine Beschichtung aus Elastomeren Oder Plastomeren 
aufweisen. 

10 Aus der DE-OS 32 26 041 ist es bekannt, auf ein loses, 
d.h. unverfestigtes, Mineralf aservlies eine diinne 
Schicht von ebenfalls losen Kunststoff asern aufzubringen 
und diesen Schichtstoff durch Nadeln zu verfestigen. 
Durch eine Hitzebehandlung ist es ndglich, die Kunst- 

15 stoff asern mit den Mineralf asern zu verschmelzen. 

Durch dieses Verschmelzen verden fonnstabile Mineral- 
f aserblankets erhalten . 

Als Tr&gerbahn ftir Dachbahnen ist ein Schichtstoff 
20 aus einexn Synthesefaservlies und einero Mineralf aservlies 

aus dem DE-GM 77 39 489 bekannt. Die bei den Vliesschichten 
aus synthetischem und mineralischem Fasermaterial sind 
dort durch Binden Oder Kleben miteinander verbunden. 
Verwendet verden hierzu thermoplastische und vernetzende 
25 Duromere. 

Solche TrSgerbahnen ftihren zu Dach- und Dichtungsbahnen 
mit hinreichend hoher Verarbeitungsstabilitat beim Bitu- 
minieren und bei der Verlegung. Ihre Dimensionsstabilitat 
30 erlaubt sogar einlagige Verlegung auf dem Dach. Das 

Brandverhalten dieser Dachbahnen nach DIN 4102, Tell 7, 
ist durch die Mineralf aser schicht deutlich verbessert. 

TrSgerbahnen aus Mischvliesen aus min ralisch n und 
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synthetischen Fasern, wie sie im DE-GM 77 23 547 be- 
schrieben sind, ergeben dag gen keine nennensw rte 
Verbesserung des Brandverhaltens. 

5 Als einsiger Nachteil der bekannten Schichtstof fe aus 
einer mineralischen und einer synthetischen Faser- 
schicht bleibt die Neigung zur Delaminierung der beiden 
Schichten unter extremen therroomechanischen oder 
mechanischen Bedingungen. 

10 

Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung unter 
Wahrung aller Vorteile der bekannten Schichtstof fe fiir 
Trfigerbahnen fiir Dach- und Dichtungsbahnen , auch noch 
diesen Nachteil zu tiberwinden. 

15 

Erf indungsgemSB besteht deshalb der als TrSgerbahn far 
Dach- und Dichtungsbahnen geeignete Schichtstoff aus 
einem vorverfestigten Synthesef aservlies und einexn 
vorverfestigten Mineralfaservlies, die durch Ver- 
20 nadelung miteinander verbunden Bind. 

Das Synthesef aservlies besteht bevorzugt aus Polyester- 
fasern, me ist aus PolySthylenterephthalat. Besonders 
bevorzugt werden Filamentvliesstof fe, sogenannte 

25 spunbonds, wie sie z.B. in der DE-OS 24 60 755 be- 
schrieben werden, die ihrerseits durch Ve made lung 
oder Bonstige an sich bekannte Verfahren vorverfestigt 
Bind. Ftir die Vorverfestigung durch Ve made In gentigt 
hlerbei eine Vernadelungsstichzahl von ca. 10 % der 

30 2ur Verbindung der beiden Schichten des erf indungsge- 
a&Ben Schichtstof fs benBtigten Gesamtstichzahl. Bevor- 
zugte Fl&chengewichte der Filamentvliesstof fe liegen 
zvischen 50 und 350 g/xn a , die Einzeltiter zwischen 
3 und 8 dtex, speziell zwischen 4 und 6 dtex. 

35 

Als Mineral f aservlies werden Glasf aservliese bevorzugt, 
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spezi 11 in Form von Stapelfaservliesen. Besond rs 
haben sich nafl gel gte Stapelf aservliese b vahrt. 
Bewahrt haben sich aber auch Vliesstof fe aus keramischen 
Fasern. Das Vliesgevicht der Mineralfaservliese liegt 
meist zwischen 10 und 100 g/m» , bevorzugt zwischen 
30 und 60 g/m>. Derartige Vliese beschreiben z.B. 
die EP-OS 19 465, die EP-OS 25 115 oder die 
DE-OS 31 43 586. Zur Herstellung des erf indungsge- 
maBen Schichtstof fs werden die beiden vorverfestigten 
Vliese nach den bekannten Verfahren miteinander ver- 
nadelt. Die Vernadelung soil 10 bis 100 Stiche/on* , 
bevorzugt zwischen 20 und 50 Stichen/cm* , betragen. 
Dabei erfolgt die Vernadelung so, daB die Nadeln zuerst 
in das Synthesefaservlies einstechen und dann das 
darunterliegende Mineralf aservlies durchdringen. Die 
Stichtiefe richtet sich selbs tver standi ich nach den 
Vliesstarken. Sie liegt zwischen 6 und 11 mm und ftihrt 
zu einerfestenformschlUssigen Verbindung des Synthese- 
faservlieses mit dem Mineralf aservlies mit Hilfe der 
durch letzteres durchgezogenen Synthesefasern. 

Die beigefttgte Zeichnung zeigt einen Ausschnitt aus 
dem erfindungsgemaBen Schichtstof f. Dabei bedeutet 
1 das Mineralf aservlies, 2 das Synthesefaservlies. 
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Patentan spr ttche 

1. schichtstoff als Tragerbahn fttr Dach- und Dichtungs- 
bahn n aus einer Vlt sschicht aus syntbetisch n 

und einer Vliesschicht aus mineralischen Fasern, 
dadurch gekennzeichnet, daB er aus einem vorver- 
festigten Synthesefaservlies und einem vorverf estig- 
ten Mineralfaservlies, die durch Vernadelung mitein- 
ander verbunden sind, besteht. 

2. Schichtstoff nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dafi das Synthesefaservlies aus Polyathylentereph- 
thalat-Fasern besteht. 

3 . Schichtstoff nach Ansprtichen 1 Oder 2 , dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Synthesefaservlies ein 
Filamentvliesstoff ist, der durch an sich bekannte 
Verfahren vorverfestigt ist. 

4. Schichtstoff nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
dafi das Flachengewicht des Filamentvliesstoff s 

50 bis 350 g/m 1 , bei einem Einzeltiter von 3 bis 
8 dtex, betragt. 

5. Schichtstoff nach venigstens einem der Ansprliche 1 bis k 
dadurch gekennzeichnet, daB das Mineralfaservlies ein 
nafi gelegtes Stapelfaservlies 1st. 

6. Schichtstoff nach venigstens einem der Anspriiche 1 bio 5 
dadurch gekennzeichnet, daB das Mineralfaservlies ein 
FlMchengevicht rviechen 30 und 60 g/m aufveist. 
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